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Selbstklebendes Dfchtungsband 

Die Erfindung betrlfft ein selbstklebendes Dichtungsband zum Abdichten von Uber- . 
lappungen zwischen holier- oder' Abdeckbahnen, das dus\ Kunststoff unter Verwendung 
von niedrigmolekularem Polyisobutylen und Fullstoffen heigestel.lt ist und das zwi- 
schen den Randern der Bahnen eingelegt und durch Andrucken bei Normal temperatur 
mit den Bahnen verbunden wird. 

Aus der deutschen Patentschrift 1 264 020 ist schon ein derdrtiges Dichtungsband 
bekanntgeworden , das unter anderem Weichmacher enthalt. Nachteilig ist hierbei 
insbesondere, daC mit der Zeit der Weichmacher aus dem Dichtungsband in die 
angrenzenden Bahnen hineindiffundiert, diese dann quellen und dabei beschadigt 
werden, wahrend das Dichtungsband selbst versprodet und so Undichtigkeiten ent- 
stehen. 

Zur Vermeidung dieser Nachteile sieht die Erfindung v.or f da6 das Dichtungsband 
Butyl -Kautschuk (Isobutyien-Isopren-Copolymerisate) und keine Weichmacher enthalt 
Dabei wird durch den eiastomeren Butyl -Kautschuk eine wesentlich hohere Zeit- 
standsfestigkeit erreicht als durch die in der vorgenannten Patentschrift erwahnten 
thermoplastischen Kunststoffe. Durch ein solches Dichtungsband lassen sich phne 
dessen Aktivierung und ohne Kleber auch Bahnen aus Butyl -Kautschuk, Athylen- 
Propylen-Kautschuke (EPM und EPDM), Chioropren oder ahnlichen Massen dauer- 
haft miteinander verbinden. Dabei genugt es, wenn das Dichtungsband eine Dicke 
von 0,3 - 1 mm aufweist. 
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Eswurde gefunden, daB die Schdlfestigkeitswerte von Uberlappungsverbindungen 
mit dem eifindungsgemdBen Dichtungsband noch wesentiich verbessert werden, wenn 
es ThermalruB mittlerer GroBe (MT-RuB) enthdlt. 

Werden Elastomer-Bahnen miteinander verbunden, so laBt slch ein Ansteigen der Haft- 
werte mit der Zeit erreichen, wenn das Dlchtungsband Zinkoxyd enthdlt. Zusammen 
mit den bei der Vulkanisation der Bahnen nicht verbrauchten Beschleunigern und 
Schwefel ergibt Zinkoxyd eine langsam fortschreitende chemische Verbindung 
(Anvulkanisation - Kaltvulkanisation) in Molekularschichtdicke zwischen dem 
Dichtungsband und den angrenzenden Bahnen. Zusatzlich wird hierdurch eine sichere 
Abdichtung der Verbindungsstel le in einem sehrweiten Temperaturbereich erzielt, 
da durch die obenerwdhnte An- Kaltvulkanisation eine weitere Erhohung der Zeit- 
standsfestigkeit erreicht wird, und dies sowohl bei starren qls auch bei sich bewegen- 
den baulichen Untergrunden . 

Nachstehend ist ein Beispiel fOr eine besondeis vorteilhafte Zusammensetzung eines 
Dichtungsbandes nach der Erf indung angegeben. Dabei finden Vewendung: 

le eines Isobutylen-lsopren-Kautschuks (Butyl -Kautschuks) mit 
einer Ungesattigtheit von 0,6 - 1 Mol % , 

le eines niedrigmolekularen Polyisobutylens, 
le eines FEF-RuBes, 
le eines MT-RuSes, 
le eines Zinkoxyds und 
5-30 Gewichtsteiie eines Silikates. 
Das nach dieser Rezeptur nach bekanntem Verfahren durch Kneten und Extrudieren 
hergestellte Dichtungsband besitzt eine gute Anfangsklebrigkeit und laflt sich durch 
Andrucken bei Normal temperatur mit den sich uberlappenden Bahnen direkt verbin- 
den. Das Obliche Aktivieren des Dichtungsbandes mit Lbsungsmitteln, sowie die hdu- 
fig Ubliche Verwendung eines zusdfrzlichen Klebers entfdllt ganz. 
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Bei Verwendung eines Dichtungsbandes vorstehend genannter Zusammensetzung, das 
eine Dicke von /l mm aufwies, erhielt man durch AndrUcken an die nachstehend 
genannten Bahnen bei einer Uberlappung von 4 cm Breite folgende 



Bahn aus 


Hafti 

3 Stdn . 
nach dem 
AndrUcken 


: estigkeitswer 

6 Stdn. 
nach dem 
AndrUcken 


te (Schclfes 

24 Stdn. 
nach dem 
AndrUcken 


Hgkeitswerte 

96 Stdn. 
nach dem 
AndrUcken 


) in kp/cm : 

1 Woe he 
nach dem 
AndrUcken 


1 Monat. 
nach dem 
AndrUcken 


Poiyiso- 
butyl en 


I/ 2 


1,6 


1,8 


2,0 


2,0 


2,0 


EPDM 


1/3 


1,9 


2,5 


2,8 


3,0 


3,4 



Die Trennung war in alien Fallen kohasiv, und sie erfolgte im Dichtungsband selbst. 



Auch bei einer noch nach zwei Monaten vorgenommehen Prufung einer Nahtverbindung, 
bei der ein solches Dichtungsband benutzt wurde, wurden noch Haftfestigkeitswerte 
von 1,7-2,1 kp/cm bei Polyisobuiylen-Bahneh und 2,7 - 3,2 kp/cm bei EPDM- 
Bahnen festgestel It . Dabei wyrde zuvor die Dichtungsverbindung taglich mit einer 
ca. 1 cm hohen Wasserschicht bedeckt und bei -40 o C ca. 8 Stunden eingefroren; 
dann wurde die Eisschicht durch Wheatherometer-Strahlen (UV-Strahlen) bei 
+70 0 C ca. 4 Stunden aufgetaut und anschliefiend das Wasser in ca. 12 Stunden 
abgetrocknet. 
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PatentonsprUche 



Selbstklebendes Dichtungsband zum Abdichten von Uberlappungen zwischen 
Isolier- Oder Abdeckbahnen, das aus Kunststoff unter Verwendung von niedrig- 
molekularem Polylsobutylen und Fullstoffen hergestellt ist und das zwischen den 
Randern der Bahnen eingelegt und durch AndrUcken bei Normal temperatur mit 
den Bahnen verbunden wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Dichtungsband Butyl r Kautschuk (Isobutylen-lsopren-Copolymerisate) und kei 
Weichmacher enthalt. 

Dichtungsband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB es Thermal ruG mittlerer GroGe (MT-RuB) enthalt. 

Dichtungsband nach Anspruch 1 oder 2, dadurchgekennzeichne 
daB es fUr die Verbindung von Elastomer-Bahnen Zinkoxyd enthalt. 
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